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La presente invention concerne en tant que produit 
industriel nouveau, un papier de security comportant comme moyen de secu- 
rity pour se premunir contre les falsifications et contrefacons des pieces de 
paiements et des documents officiels, au moins une substance iridescente. 

On sait que pour se premunir contre les falsifications et 
contrefacons des pieces de paiement et des documents officiels tela que le 
papier monnaie, les cheques, les livrets d'epargne, les bons de caisse, les 
livres comptables, les titres, les actes notaries, les cartes de credit, 
les cartes d'identitS et les passeports, on a envisage dans le passS plusieura 
solutions techniques fondles sur 1 'utilisation de moyens de sScurit* tels 
que les filigranes, d'une part, et les fils, fibres et planchettes colons, 
mStallise*s ou magnetisables, l^tat de la technique Stant illustrg par la 
description du brevet britannique n° 1 127 043. 

Selon l 1 invention, on preconise une nouvelle solution 
15 technique pour rSsoudre lj problfeme de la prevention de la falsification 

et de la contrefacon des pieces de paiement et des documents officiels, 
qui repose sur 1 'utilisation d'un nouveau moyen de security. 

Un des buts de l 1 invention est de proposer un nouveau moyen 
de sScuritS qui est en particulier utile pour se premunir contre les falsi- 
fications et contrefacons des billets de banques, des autres pieces de paie- 
ment et des documents officiels, par reproduction avec des photocopieurs 
couleur. 

Un autre but de l r invention est de realiser des cartes de 
credit en plastifiant un papier de security selon I'invention. 
25 papier de sScurite* selon 1' invention est caracterise" 

en ce qu'il comprend au moins une substance iridescente comme moyen de secu- 
rity 

Par substance iridescente, ou substance nacrante, on entend 
ici une substance qui, selon le principe de la diffraction de la lumiere par 
des couches minces, provoque,en fonction de 1 'angle d 1 observation, des retlets 
dont les couleurs recouvrent le spectre arc-en-ciel de la lumiere blanche 
d6compos6e, 

Parmi les substances iridescentes pouvant etre utilises 
selon 1' invention, on peut notarament citer les extraits de nacre (tels que 
35 les essences de nacre) les sels de plomb et les micas. Les substances pr£- 
ferees sont les micas car les extraits de nacre sont tres couteux, et lea 
sels de plomb impliquent en raison rfe l«ur twi/** i ^ ~~~~ — * _i 
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d-hygiene et de Neurit* tres strictes. Parmi les substances iridescences 
q ui conviennent, on preconise les micas enrobes avec au moins un oxyde 
..tallique, et en particulier les produits commercialises par la Socxet 
Merck AG sous le nom de IHIODIHE, ces produits etant des micas enrols de 
TiO avec le cas echeanc, au moins un autre oxyde mecallique. La difference 
d'/paisseur de la couche de TiO, et 1'addicion eventuelle d«un ou plusieurs 
aucres oxydes metalliques donnent des produits ayant des nuances colorees 
et/ou fluorescences differences. Comme indique" dans la demande de brevet 
francais „• » 1*2*6 deposee le meme jour que la presence demande, les 
mi cas enrobes de TiO, one ece utilises dans le passe pour la fabrication 
d-articles en matiere plastique remplacanc la nacre tela que les boutons 

L'utilisation d'au moins une substance iridescente va donner 
des effecs opciques particuliers, nocammenc des changemencs de reflecs CeinCes 
ou nuances en fonction de 1'angie d- observation. Comma aucun systeme de photo- 
copie ne permet la reproduction de ces effets optiques, on dispose enfin 
d'un moyen efficace pour se premunir centre ce type de falsification et de 

CO ntrefa S on. ^ ^ caractfiristique de ^invention, la ou les substances 
iridescences sonc deposees , la surface du papier ou sur une parCie de celle- 
d selon une cechnique papeCiere classique (nocammenc par impression, en ac- 
tion ou couchage). Ainsi, 1'apporC de subscance iridescence peuc etre realise 
localement sous forme de points, de lignes, de motifs d'ecricure, de gra- 
phismes parciculiers, de pastilles. 

Deux modes de realisation sont preferes pur le depot de la 
ou des substances iridescences sur le papier : 1'impression et le couchage. 

L'impression est mise en oeuvre de facon avantageuse avec 
uae encre depression renfermanC 4 a 20 parCies en poids de substance iri- 
descence pour 80 a 100 parCies en poids de liant. Le liant peut etre un vernxs 
usuellement utilise dans le domaine de r heliogravure, 

Le couchage est mis en oeuvre de facon avantageuse au moyen 
d-un bain de couchage renfermant de 10 a 20 parties en poids de substance 
iridescente pour 80 a 110 parties en poids de liant ou vernis de couchage^ 
Laquautite de bain de couchage qui est deposee est de l-ordra de 5 * 10 g/m 



Le papier de securite selon 1' invention peuc, le cas Scheant, 

~4 af-in d'etre revStu d'un film 
gtre plastifie selon une m^chode connue en soi, afin d Sere 

r^fline ur6e-forraol ou melaralne- 
protecteur transparent, notamment au moyen d'un reaine urfee 
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formol. La formation d'un film protecteur transparent intervient dans la 
fabrication des cartes de credit. 

D'autres avantages et caracteristiques de I 1 invention 
ser nt mieux compris k la lecture qui va suivre d'exeaples de realisation 
nulleraent limitatifs ma is donnSs k titre d f illustration. 

EXEMPLE^l 

On imprime par heliogravure un papier de 100 g/m 2 au moyen 
d f une encre ayant la composition suivante : 

- vernis pour heliogravure, 92 parties' en poids 

- substance iridescente (IRIODINE RY 

Ti 100 de Merck AG) 8 parties en poids 

La quantity d 1 encre d^posde est de l'ordre de 9 g/m 2 (poids 
humide). Apres sechage, on obtient un papier k motifs metallises dont lea 
effets optiques ne sont pas reproductibles par photocopieur couleur. 

KEMFLE^ 

On imprime par heliogravure un papier de 80 g/m 2 environ. 
On procfede k deux passages. 

Le premier consiste k deposer une encre d»un type tout k fait 
habituel pour ce type depression. Cette encre va apporter une coloration de 
fond au papier. 

Le deuxifeme passage consiste k deposer une encre ayant la 
formulation suivante : 

- vernis pour heliogravure, 92 parties en poids 

- substance iridescente (IRIQDINE RY 

Ti 100 de Merck AG) 8 parties en poids 

Aprfes sechage, on obtient un papier de securite k motifs 
metallises et dont les effets optiques ne sont pas reproductibles par lea 
photocopieurs couleur. 

EXEMPLK 3 

On imprime selon des motifs particuliera un papier de 80 g/m 2 
par heliogravure, par deux passages : 

ler passage (fond) • 

- vernis pour heliogravure 84 parties en poids 

- substance iridescente (IRIODINE RY 

Ti 100 de Merck AG) 16 parties en p ids 
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2 e passage (decor) 

84 parties en polds . 

_ vernis pour heliogravure 

- mbet Zl£TST (IRI0DINE 

On obtient un papier de security a aspect metallise. 
B3CEMPLE_4 

On precede a un depot de substance iridescente sur une feuille 
de papier par couchage au *oyen d'un dispositif de couchage sur poete Chacon 
6q ui P e d'une barre de Meyer, 1. bain de couchage ayant la composition sui- 

V<,nte : . vernis pour heliogravure «» parties en poids 

. substance iridescente (IRIODINB en pcid8 

Color RB Ti 100J r 

Le depot est d'environ 7 g/n 2 (en poids sec). Le produit 
sinsi obtenu presente une exceilente tenue vis-a-vis de Is lundere. 

EXEMPLE_5 

Le papier de securite obtenu a i'exemple 4 est plsstifie 
par i-npregnation de resine (uree-for»ol ou n>ela B ine-for»ol). Le papier resultant 
est Z*Z Plastifie (a haute ou basse pression). Le produit final presente 
„ne bonne resistance a la Were, > la rayure, a I'.brasion et aux agents 
chimiques usuels. Le precede de 1'exeaple 5 est utiliae pour obtenir des 
cartes credit et des documents officiels plasties. 
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REVENDICATIONS 



1. Papier de security, utile notamment pour se prfimunir 
contre les falsifications et contrefagons des pieces de paiement et des docu- 
ments officiels par reproduction avec des photocopieurs couleur, caract€ris€ 
en ce qu'il comporte comme moyen de s€curit€ au moins une substance iridescente. 
5 2. Papier de s€curit€ selon la revendication 1, caract€ris£ 

en ce que la substance iridescente est disposSe k la surface du papier ou sur 
une partie de celle-ci. 

3. Papier de s€curit6 selon la revendication 2, caract6ris6 
en ce que la substance iridescente est choisie parmi I 1 ensemble cons ti tug par 

10 les extraits de nacre, les sels de plomb et les micas. 

4. Papier de s€curit6 selon la revendication 2, caract€ris6 
en ce que la substance iridescente est un mica enrob£ d'au moins un oxyde 
ingtallique. 

5. Papier de s£curit€ selon la revendication 4, caract€ris€ 
15 en ce que la substance iridescente est un mica enrob€ de TiO^. 

6. Proc6d6 de preparation d'un papier de s€curit£ selon 
l'une quelconque des revendications I & 5, caract£ris€ en ce qu'on depose 
h la surface du papier, au moins une substance iridescente. 

7. Proc£d£ selon la revendication 6, caractgrisg en ce 

20 que le d£pdt a la surface du papier est r6alis€ par impression au moyen d f une 
encre comprenant 4 & 20 parties en poids de substance iridescente et 80 It 
100 parties en poids de liant. 

8. Proc£d€ selon la revendication 7 , caractgrisg en ce 
que le dgpdt a la surface du papier est r€alis€ par coucbage au moyen d'un 

25 bain de coucbage renfermant 10 a 20 parties en poids de substance iridescente 
et 80 a 110 parties en poids de liant de coucbage. 

9. Application d'un papier de s£curit€ selon l'une quel- 
conque des revendications 1 & 5 pour la fabrication de cartes de credits et 
de documents officiels plastifigs. 
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